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(§J) Verfahren zum Herstellen eines Bodenbeiags r insbesondere Wegebelags, sowie Bodenbelag 

(g) Ein Verfahren zum Hersteilen eines Bodenbelags, insbe- 
sondere Wegebelags, bei weichem komiges Gut mit einer 
Bindeflussigkeit vermischt wird und das entstehende Materi- 
al auf einer Unterlage zu einer Schicht aufgebracht wird, die 
nach Ausharten den Bodenbelag bildet, zeichnet sich da- 
durch a us, da& Naturstein zu dem kornigen Gut gebrochen 
wird und daS als Bindeflussigkeit eine polymerisierende 
Flussigkeit verwendet wird. Vorteilhafterweise ist der Natur- 
stein Granit und ist die Bindeflussigkeit eine zu Poiyurethan 
polymerisierende Flussigkeit. 
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Beschreibung 

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Herstellen 
eines Bodenbelags, insbesondere Wegebelags, gemaB 
dem Oberbegriff des Anspruchs 1. Die Erfindung be- 
trifft weiter einen Bodenbelag gemaB dem Oberbegriff 
des Anspruchs 6. 

Im StraBen- bzw. Wegebau haben Asphaltbelage 
weitgehende Verwendung gefunden. Solche Asphaltbe- 
lage werden hergestellt, indem mehr oder weniger fei- 
ner Kies mit Bitumen vermischt wird und die zahe Mas- 
se auf einen vorbereiteten Untergrund als Schicht auf- 
gebracht wird Solche Asphaltdecken sind im ailgemei- 
nen nicht wasserdurchiassig, empfindlich gegenuber 01 
und Benzin, nicht farbbestandig, nicht tausalzbestandig 
und, insbesondere bei Nasse wenig rutschfest Im Falle 
ihrer Erneuerung miissen Reste als Sondermuli entsorgt 
werden. 

Eine weitere Eigenheit der Asphaltdecken liegt darin, 
daB ihre Farbe stark vom Bitumen bestimmt wird, d h., 
daB insbesondere Decken mit wohidefinierter, Iangzeit- 
stabiler unterschiedlicher Farbung kaum herstellbar 
sind Wenn farbmarkierte Wege erwiinscht sind, bei- 
spielsweise Radwege oder besonders gekennzeichnete 
FuBwege, Kreuzungen usw., werden daher Farbschich- 
ten auf die Asphaltdecken aufgebracht, was teuer ist 
und hinsichtlich der Langzeithaltbarkeit zu unbefriedi- 
genden Ergebnissen fuhrt 

Fur besondere Einsatzzwecke werden Naturstein- 
platten veriegt Damit sind, je nach Art des verwendeten 
Natursteins — Granit kommt beispielsweise in den un- 
terschiedlichsten Farbungen vor — farblich abgesetzte 
Bodenbelage moglich. Sowohl die Herstellung als auch 
das Verlegen von Natursteinplatten ist jedoch auBeror- 
dentlich teuer. 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein Ver- 
fahren zum Herstellen eines Bodenbelags sowie einen 
Bodenbelag anzugeben, der bei hoher VerschleiBfestig- 
keit und Praxistauglichkeit kostengUnstig in unter- 
schiedlichen Farbungen herstellbar ist, die sich auch 
iiber lange Zeit nicht andern. 

Der das Verfahren betreffende Teil der Erfindungs- 
aufgabe wird mit den Merkmalen des Hauptanspruchs 
gelost. 

Die Anspriiche 2 bis 5 sind auf vorteilhafte Durchfuh- 
rungsformen des erfindungsgemaBen Verfahrens ge- 
richtet 

Anspruch 6 kennzeichnet den grundsatzlichen Auf- 
bau des erfindungsgemaBen Bodenbelags. 

Die Anspriiche 7 bis 15 kennzeichnen vorteilhafte 
Weiterbildungendes erfindungsgemaBen Bodenbelags. 

Der erfindungsgemaBe Bodenbelag enthalt als korni- 
ges Gut nicht Sand oder Kies, deren Teilchen sich im 
allgemeinen durch runde Formen auszeichnen, sondern 
gebrochenen Naturstein, dessen Teilchen flachige und 
kantige Oberflachen bilden. Dabei werden bevorzugt 
harte Natursteine verwendet, wie beispielsweise Granit, 
Basalt, Porphyr, Marmor, Carrara, Diabas, Iuragestein 
usw. Je nach Fundgebiet kommen diese Natursteine in 
unterschiedlichsten Farbungen vor, die von einem war- 
men Braunlich-Rot- iiber Griintdne bis zu kalten Blau- 
tonen reichen. Das fiir den erfindungsgemaBen Boden- 
belag verwendete Bindemittel ist eine Bindeflussigkeit, 
die zu dem das gebrochene Gut fest umschlieBenden 
und haltenden Bindemittel polymerisiert bzw. aushartet 
Dabei konnen verschiedene Arten von Polymeren ver- 
wendet werden, beispielsweise Polyacrylate, Polyure- 
thane, Polyoiefine wie Polyethylen, Poiypropylen oder 
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Mischpolymere hieraus, sowie andere witterungsun- 
empfindliche und gegen Kohlenwasserstoffe inerte 
Polymere, die eine dauerhaf te Verbindung zwischen den 
Kornern des kornigen Guts herstellen. Besonders vor- 
5 teilhaft ist, als Bindeflussigkeit eine zu einem Polyure- 
than polymerisierende Fliissigkeit zu verwenden, da Po- 
lyurethane auBerordentlich witterungsunempfindlich, 
d. h. temperatur- und UV-bestandig sowie gegenuber 
Benzin vdllig inert sind Mit Vorteil werden Polyure- 

io than-Vorstufen, -Prepolymere oder zu Polyurethanen 
polymerisierbare Monomere oder deren Mischungen 
verwendet (Diole und Diisocyanate), die eine fur die 
Praxis brauchbare Topfzeit und Aushartzeit aufweisen. 
Besonders bewahrt hat sich als Bindemittel das im Han- 
is del erhaltliche Einkomponentensystem Elastan® 8005 
der Firma Elastogran GmbH bei dem es sich um Prepo- 
lymer auf Basis Diphenylmethan-diisocyamat handelt. 

Gegenuber Asphaltfeinbeton hat der erfindungsge- 
maBe "Natursplitbelag" insbesondere folgende Vorteile: 

20 Er ist in hohem MaBe wasserdurchiassig, da bei den in 
den Anspriichen angegebenen Mischungsverhaltnissen 
durch den Bodenbelag hindurchfiihrende Poren verblei- 
ben. Er ist auBerordentlich langzeitstabil bei hoher Ver- 
schleiBf estigkeit, Witterungsbestandigkeit, Ol- und Ben- 

25 zinfestigkeit und Farbstabilitat Auch bei Nasse ist der 
Belag auBerordentlich rutschsicher. Im Falle einer er- 
forderlichen Reparatur sind Reparaturstellen, sofern 
der gieiche Naturstein verwendet wird, nicht sichtbar. 
Der Belag ist voll tausalzbestandig, vdllig schadstofffrei 

30 und kann normal entsorgt werden. AuBerdem ist er 
schneepflugsicher. 

Der erfindungsgemaBe Bodenbelag ist fur unter- 
schiedlichste Zwecke geeignet, beispielsweise in FuB- 
gangerzonen, Schul- und Pausenhofen, Geh- und Rad- 

35 wegen, aber auch als Industrieboden, als Boden auf 
Schiffen usw. Er kann auf den unterschiedlichsten Un- 
terlagen in jedwelcher zweckentsprechenden Dicke 
aufgebracht werden. Bei Verwendung ais StraBenbelag 
lassen sich je nach Kornung akustische Vorteile bezDg- 

40 lich der Reifenabrollgerausche erzielen. Das ausge- 
zeichnete Wasseraufnahme- bzw. Wasserablaufvermo- 
gen bewirkt, daB Aquaplaningaffekte und nebelartige 
Wasserfontanen weitgehend unterdriickt werden. 
Die Erfindung wird im folgenden anhand schemati- 

45 scher Zeichnungen beispielsweise und mit weiteren Ein- 
zelheiten erlautert Es stellen dar: 

Fig* 1 einen Querschnitt durch eine erste Ausfuh- 
rungsform eines Bodenbelags, 
Fig. 2 einen Querschnitt durch eine zweite Ausfiih- 

50 rungsf orm eines Bodenbelags, und 

Fig. 3 eine Detailansicht des Bodenbelags. 
GemaB Fig. 1 umf aBt ein Boden, im dargestellten Bei- 
spiel ein Gehweg, eine 40 cm dicke Unterschicht 2 aus 
Frostschutzkies der Kornung 0/32. Dariiber befindet 

55 sich eine etwa 1 cm dicke Schicht 4 in Form von Feinpla- 
nung aus feinkornigem Kies der Kornung 0,5 oder 
Brechsand 

Ober der Schicht 4 befindet sich der eigentliche Bo- 
denbelag 6, der folgendermaBen hergestellt ist: 

60 Granit wird in einer an sich bekannten Brechvorrich- 
tung derart gebrochen, daB Bruch der Kornung 2/5 ent- 
steht Das gebrochene Gut wird in einem Mischer mit 
einer Bindeflussigkeit versehen, beispielsweise Binde- 
fliissigkeit, wie sie unter dem Namen Elastan 8005 von 

65 der zur BASF-Gruppe gehorenden Firma Elastogran 
GmbH angeboten wird Das Mischungsverhaltnis ist da- 
bei so, daB etwa 100 kg gebrochener Granit mit 2 bis 
3 kg Bindeflussigkeit vermischt werden. Die entstehen- 
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de zahe Masse, die bis zur Auspolymerisierung des Bin- 
demitteis zu Polyurethan etwa eine Stunde verarbeitbar 
ist, wird auf die Schicht 4 einer etwa 2,5 cm dicken 
Schicht, die den Bodenbelag 6 bildet aufgebracht Nach 
dem Ausharten ist ein auBerordentlich verscheiBfester 5 
und langzeitstabiler Bodenbelag geschaffen, der seine 
Farbung entsprechend dem verwendeten Granit dauer- 
haftbeibehalt 

Fiir den Bodenbelag 6 sind die unterschiedlichsten 
Einbringungs- und Ausfiihrungsformen denkbar, bei- 10 
spieisweise kann der Bodenbelag 6 in eine vorher ent- 
sprechend "ausgekratzte* Asphaltdecke eingebracht 
werden, so daB der Bodenbelag 6 eine farbkontrastie- 
rende Bahn bildet Der Bodenbelag 6 kann auf weitge- 
hend jede Unterlage aufgebracht werden, beispielswei- 15 
se auch auf Industriehallenboden, in denen er einen stra- 
pazierf ahigen Boden bildet 

Fiir den Fall, daB eine erhohte Tragf ahigkeit erf order- 
lich ist, wie sie beispielsweise fur PKW- oder LKW- Ver- 
kehr erforderlich ist, ist ein Aufbau des Bodens gemaB 20 
Fig. 2 vorteilhaft Der Aufbau des Bodens gemaB Fig. 2 
unterscheidet sich von dem der Fig. 1 dadurch, daB zwi- 
schen der Schicht 4 und dem Bodenbelag 6 eine 5 cm 
dicke Bitumenkiestragschicht 8 der Kornung 0/22 oder 
0/32 vorgesehen ist 25 

GemaB Fig. 3 sind die gebrochenen Natursteinteil- 
chen 10 des kornigen Guts in der obersten Schicht 6 
bzw. dem erflndungsgemaBen Bodenbelag wegen ihrer 
unregelmaBigen, scharfkantigen Form unregelmaBig 
angeordnet, wobei zwischen ihnen trotz ihrer groBten- 30 
teils unmittelbaren gegenseitigen Anlage mehr oder we- 
niger groBe Zwischenraume bleiben. Die Teilchen 10 
werden regelmaBig vom ausgeharteten bzw. polymeri- 
sierten Bindemittel 12 vollstandig umhuilt, so daB eine 
starre, abriebfeste Struktur gebildet ist Dabei fullt das 35 
Bindemittel 12 bei den angegebenen Gewichtsprozen- 
ten die Zwischenraume zwischen den Teilchen 10 nicht 
vollstandig aus, so daB Poren 14 verbleiben, von denen 
zumindest einige durch die gesamte Schicht 6 hindurch- 
fuhren. Auf diese Weise wird ein ausgezeichnetes Was- 40 
seraufnahmevermdgen bzw. bei entsprechender Gestal- 
tung des Unterbaus, Wasserableitvermogen des Boden- 
belags erzielt 
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verwendet wird. 

6. Bodenbelag, enthaltend ein korniges Gut, das 
durch ein urspriinglich flussiges, erhartetes Binde- 
mittel gebunden ist dadurch gekennzeichnet, daB 
das kornige Gut (10) gebrochener Naturstein ist 
und das Bindemittel (12) durch Polymerisieren aus- 
gehartet ist 

7. Bodenbelag nach Anspruch 6, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB das Bindemittel (12) Polyurethan ist 

8. Bodenbelag nach Anspruch 6 oder 7, dadurch 
gekennzeichnet, daB die kleinsten Abmessungen 
der gebrochenen Teilchen 1 mm und die groBten 
Abmessungen 5 mm betragen. 

9. Bodenbelag nach einem der Anspriiche 6 bis 8, 
dadurch gekennzeichnet daB die kleinsten Abmes- 
sungen der gebrochenen Teilchen 2 mm und die 
groBten Abmessungen 5 mm betragen. 

10. Bodenbelag nach einem der Anspriiche 6 bis 9, 
dadurch gekennzeichnet daB das kornige Gut ge- 
brochener Granit ist 

1 L Bodenbelag nach einem der Anspriiche 6 bis 10, 
gekennzeichnet durch 1 bis 5 Gew.-°/o Bindemittel 
(12). 

12. Bodenbelag nach einem der Anspriiche 6 bis 1 1, 
gekennzeichnet durch 2 bis 3 Gew.-°/o Bindemittel 
(12). 

13. Bodenbelag nach einem der Anspruche 6 bis 12, 
dadurch gekennzeichnet, daB der Bodenbelag die 
obere, etwa 2 bis 3 cm dicke Schicht (6) eines mehr- 
schichtigen Bodens bildet 

14. Bodenbelag nach Anspruch 13, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB der Bodenbelag als oberste Schicht 
(6) auf einer Feinplanungsschicht (4) liegt, die wie- 
derum auf einer Unterschicht (2) aus Frostschutz- 
kies aufliegt 

15. Bodenbelag nach Anspruch 13, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB der Bodenbelag auf einer Asphalt- 
tragschicht (8) aufliegt 

16. Bodenbelag nach einem der Anspruche 6 bis 15, 
dadurch gekennzeichnet daB durch den Bodenbe- 
lag hindurch Poren (14) fuhren. 



Hierzu 2 Seite(n) Zeichnungen 



1. Verfahren zum Herstellen eines Bodenbeiags, 
insbesondere Wegebelags, bei welchem korniges 
Gut (10) mit einer Bindeflussigkeit vermischt wird 
und das entstehende Material auf einer Unterlage 50 
zu einer Schicht aufgebracht wird, die nach Aushar- 
ten den Bodenbelag (6) bildet, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB Naturstein zu dem kornigen Gut (10) 
gebrochen wird und daB als Bindeflussigkeit eine 
polymerisierende Flussigkeit verwendet wird. 55 

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB als Bindeflussigkeit eine zu einem Po- 
lyurethan polymerisierende Flussigkeit verwendet 
wird. 

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge- eo 
kennzeichnet daB 1-5 Gew.-°/o Bindeflussigkeit 
mit 99 bis 95Gew.-% kornigem Gut vermischt 
werden. 

4. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge- 
kennzeichnet daB das gebrochene kornige Gut (10) 65 
eine Kornung von 1/5 hat 

5. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 4, 
dadurch gekennzeichnet, daB als Naturstein Granit 
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